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Beschreibung 



(chreibung 

1 .4-Diisocyanatocyclohexaa 4 4 ^' ^ ^^.^igocyanatomethyOcyclohexan, einem 
55 Prcpylenglycol. AniUn, Pentaerythr,t. Tnmethyl p -,,,,e^eise 60 bis 120. bevorzugt 80 bis 

^^^^ 
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;N.Xi-JU-X3-NC0 



NCO 



han von 10 bis 30, ^'^1 ' ''^e, Erf^dung sind lerner. 

Funktionalital von 3 bis 3.5 aul. E^indung sind lemer: 

A.iphatischePo.yisocyanate,mS.nnederErf 

3 urethan^und/oder A..op.anatgruppenau1welse^^^^^^^^^^ Jengen an Hexa.et.^- 
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cvclo-(2 2.2)-Octan beschleunigt werden. polvisocyanat a) mil dem Umsetzungsprodukt b) 

Die sohergesteine Polyisocyanatzubere.tung ^^^^^"^^^"^^^l^ bj^spiels^«eise 1 bis 10 Gew.-% bezogen au 
nlr 7ubereitunq vor ihrer Vewendung auch gennge '^®"9®"; °f J^'^b Fthvlacetat. Aceton oder Methylethyl- 
ZubereRung. eines organischen Losu^^^^^^ Po,y.ocyanatzube- 
keton zusetzen. um die Viskositat zu reduz.eren ^^""^'^'^l^^,,,^^^^ von im ailgemeinen 90 bis 35 Gew.-% 

mln.l komtncn die an steti bekannten »al!nger " „ ^ a von Casein, in BetiacM, 

slc<l.n, belspleteweiso aul Basis wx. ™"'?»" ^'''^"S, q,1 % „l, Naturtatex. ^au-igen Oispecsionen »^ Homo- 
SaLvon',0 b,= 65 OaW:%. v«'-8a-^ ,.K3nn,.n waBngsn Poi,u,.tond,sp.r- 

Lar copovmansalan olsllnis* ungesatligla' Mono™™r 
» ='Te.,gne.aDisp,,..ne„,»H<^»^e.Copo^-;»^n^ni^..^^^^^^^ 

.ei<.nnX»p.rs.Ln von Homo. Oop2^s™«an.u^^ 

,Lu,»weise 2 bis 4 Kohtens.o«omen »,ejn*^^^^ 

krra:;^^:;t.==i^ 
bn^rorn%rob^.Tr;^"="-^^^^^^ 

45 iaten von 1 bis 4 C-Atomen enthallenden Alkanolen ""^ ^-JO Ge- ^^^^^ ^.^ Hydroxyethy.-. HydK)- 
Itn Hydroxyalkylacrylaten und -memac^^^^^ 

xyp.op^.-oderHydroxybut^ac^.at<^^^^^^^^^^ J^^^^^ ,,,3niscben Cbem.e, 4. Auf.age, Bd. E 

durch Emulsionspolymensation herstellbar is. p, ■ , ,q a 3 479 

732' 1 31 Oder DE-A 2 81 1 1 48 beschrleben sind. Kiebstolftechnologie ubiichen HiHs- und Zusatzm.ttel ent- 

ae emqeselzten waRrigen Klebstoffe konnen die .n K'ebstome^^^^^^^^^ Lhdisperse Kieselsaure, Schwerspat. 
balte HieTu geharen beispieisweise Fulistoffe^w^^^^^^^^^^ 
SB Calciumcarbonat,Kreide.DolomitoderTaikum.d.eon^^^^^ 
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„d„,nMen9en.on0.05b.s5Gew.%,>.» H« niese komm.n im allgemein.n in 

KKbnan-aohende H»ze ."*'Jib3„ ,„ b.kanm<,n M.ngen vo,l,.9en. „o<."Oi=-d,ren 



Beispiele 



PolyalkylenetheralkoholbV. ^.rOH Zahl von 112. gemessen nach DIN 53 

240. entsprechend einem Molekulargewicm vo. 
ten. 

Polyalkylenetheralkoholb2: v,.r OH Zahl von 64. entsprechend einem Mo- 

Polyisocyanat a1 : «esentlichen aus N,N-,N"-Tris-(6-isocya- 



lerem 1,6-Diisocyanat 
n NCO-Funklionalitat 



Polyisocyanat a2: ^^^^ hergestelltes. Isocyanurat- 

S!sUanat;"darEP-A206 059. 

Polyisocyanat a3: i^ocvanato-lsocyanurat mit einem 



5 



EP 0 486 881 B1 

aVizumVerglelch. MCO-GehaK von 31 Gew.-% und einer VA.skositat bei 23-0 von 

0 2 Pa-s. Lupranat® M 20 der Fa. BASF (Roh MDl). 

Ethylenoxideinheiten. 

H,o.«us80Teilen2,4-ToluylGndHsocyanat(2.4-ra^^^ 

% und einer Viskositat von 4.3 Pa-s bei 23-0. 
so Beispiel3 ,h«n JHMDI^ aegeben und 180 min gerOhrt. 

25 

Beispiel 4 ^^nor^anat <2 4-TDl) und 20 Gew.- 

3,0 Pa-s bei 23-0. 

Beispiel 6 h«c a..s 80 Teilen 2,4-Toluylendiisocyanat 

4,4 Pa-s. 



T:..no.3™..w— ^^^^^ 
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BeispiellO «nn 50 Teilen 2,4'Diisocyanatodiphenyl- 
einerViskositatvon 3.7 Pa-s. 

20 Beispiel12 on Teilen 2 4-Toluylendiisocyanat 

25 3,9 Pa-s. 

Vergleichsversuch 1 NCO-Gruppen) gegeben und 

35 Nach 60 min wird auf 30 C geKurrn un 
enthalt schleimige Klumpen. 

Vergleichsversuch 3 ^^^^^ ^i^d auf 

,on 25 % und emer Viskoslia von 0,4 Pa .. 

" ZU ISO g b, ».rd.n b.l 40-C 27 g uref»Itn 900 9 aV u.n9«0« Us. .«« e,na n«- 

50 Anwendungsprulung ^ ^ Sudan-Ftot 
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Zuberettung 



Beispiel 1 
Beispiel 2 
Beispiel 3 
Beispiel 4 
Beispiel 5 

Vergieichsversuch 1 
Vergleichsversuch 2 
Vergieichsversuch 3 
Vergleichsversuch 4 



Beurteilung 



<0,1 ml sedimentiert. Dispersion homogen 
<0,1 ml sedimentiert. Dispersion homogen 
<0 iml sedimentiert. Dispersion homogen 
<0,1 ml sedimentiert, Dispersion homogen 
<0,1 ml sedimentiert, Dispersion homogen 
8 ml sedimentiert 
nicht geprOlt 
a ml sedimentiert 

8 ml sedimentiert ^ 



Abmischungen mit Klebstoffdispersionen 



" 1 ~«e« BO.. ... ... Z...,^^^^^ 

Wasser 35 g des Zulauts 1 (siehe unten) und 20 g 5"'^"'^^^^^^^ 

n;erha5,von2hg.eichmamgderZu.^^^^^ S,,,,e bei 85-C gerOhrt. Nach 

umsulfat zur Dispersion zugegeben und verruhrt. 



Zulauf 1: (dieser Zulauf wird wahrend der Polymerisation geruhrt) 




entsalztes Wasser 

Ethylacrylat 

Methylmethacrylat 

2-Hydroxyelhylacrylat Pmuiaator o-DodecyldiphenyletherdisuHonat in \Atessc 
Emulgator in Wasser ■■ 



lOOg 
5g 



entsalztes Wasser 
Natriumpersultat | 



Dispersion 2 

und mrt folgender Anderung in d 



.|sononylphenolpolyoxyethylen(4)-NatriumsuHat 



495 g 


Ethylacrylat 


5g 


2-Hydroxyethylacrylat 



Disperston 3 



480 g 


Ethylacrylat i 


20 9 


3-Hvdroxypropylacrylat | 
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rt wie bei Dispersion 2, iedoch mit 



lolgender Anderung bei Zulauf 1 und Zulauf 2: 



Too g I n-Butylacrylat 

300 g 1 Ethylactylat 

90 g Methylmethacrylat 

1 0 q 4-Hydroxybutylacrylat Emulgators p-DodecyldiphenyletherdisuHat 



100 g entsalztesV 
2,5 g Natriumpersulfat 



ztesWasser I 
mpersulfat \ 



Verbundiolien-Verklebungen Poiyisocyanat-Zubereitung aus 

B.»pW . sing.*" "-^ TrS^rs^Te^a'mt. Foll.n (Wv«"y»n««''^^^ 1., Poly«hV»*« I"- 

angegeben. 



I Dispers.onT7i^^oiyis^ya"«»-Z"''«^^"""3 
I nach 3 Tagen 
1 nacli7Tagen 

Dispersion 2.3% Poiyisocyanat-Zubereitung 
nach 3 Tagen 
nach 7 Tagen 

Dispersion 3.3% Potyisocyanat-Zubereitung 
nach 3 Tagen 
nach 7 Tagen 

Dispersion 4.3% Poiyisocyanat-Zubereitung 
nach 3 Tagen 

nach 7 Tagen 




PatentansprOche 
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s=r.roS-:^^^ss=— ^^^^ 

■ 4 in waBrigen BeschicMungsmrtteln. ^^^^ ^^^p^^^ 3 ^^er 

4inKlebstoffclispersionen. 
Claims 

polyhydric PO'y^'':^'^":,^ hLvTng 8^^^ more ethylene oxide units. 

Uainsapolyethercha,nhav,ng8 by weight, based on the lormulafon. 

, ■rr^.H in Claim 1 , containing trom 1 to 25 /o by weig 

' rsr===- , 

..„be«,u«.l second a«..<b. ,„i,^,K,dou,osin9l-om80,ol20e<,u».ten. 

^V«.""«N0O9-o.pso„.e« , „, „ , „ p,.p„«. as c«™.d in c«n, 3 o, 4 a,u,o»s 

, Oseo,aP=«..oo,ana,..o™u,«„as.a,.,d,n*^1o,. 
■ coa,ln9n,.»n.... , , , o, 2 o, prepared » e«n»d cl3» 3 o, 4 ,n 



dispersions. 
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Bevendlcation! 



composition non aqueuse de po.yisocyanate, contenant ^ 5 . 3 5 et 

cyanatom«hyl)<^clohexaneJe^^^^^^ 

'^■'^y'^"^- , .«ntia25%enpoids.parrapport&lacomposit.cn. 

polyisocyanate aliphatique. oremifere 6tape avec 80 h 

du diisocyanate. pr6par6e selon la revendication 

cHion de Dolyisocyanate selon la revend.cat.on 1 ou 2 ou pr p 
6 Utilisation de la composrton de poly.socy 
3 ou 4 dans des dispers.ons de coUe. 
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